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Waste PVC is recovered by first dissolving the PVC in a chlorinated 
organic solvent, pref . 1 , 2-dichloroe thane , 

pref . at atmospheric press, and at a temp, near to the solvent b.pt. 
This soln., contg. pref., 25-100 gPVC/1, 

is added, with vigorous stirring, to water contg. a surfactant, pref. 
0.1-5 g/1 polyvinyl alcohol, so as to 
form a suspension. 

- An azeotropic distn. of the mixt. is carried out, pref. at atmospheric 
press., and PVC precipitates as fine 

particles in suspension in water. These particles can then be sepd. 
and purified. 

- PVC produced by this method is in fine particle form which can easily 
be re-cycled. 
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La pr^sente ixLventlon concexne un proc&dS pour la rScupSratlon de d§cbets 
de polychlorure de vinyle sous forme de fines particules qui peuvent etre 
aisiment recycl^es dans les techniques classiques de mise en oeuvre du poly— 
cniorure de vinyle« 

On a d§ja propose diverses techniques pour reutiliser les dechets de 
polychlorure de vinyle produits durant la transformation de cette rSsine en des 
articles finis. Toutefois, la majority de ces techniques ne pemmttent la rScu- 
pgration de cette r^sine que sous une fome plus ou moins dSgrad^e de sorte que 
le produit ainsi r§cupgre ne pent etre utilise que pQur des applications peu 
nobles et peu rentables. 

Ainsi, on a par exemple proposi de granuler ces dSchets et de les mSlanger 
avec des dgchets de bois en vue de la production de panneauz. pouvant se substi- 
tuer au bois* Les panneatoc ainsi produits sont toutefois de qualite assez 
aliatoire et leur aspect est assez quelconque du fait de la degra;datioh ther- 
mique subie par la r&sine. 

Far ailleursy on a proposS dans le brevet frangals 1 379 042, dgpos^ le 
9 octobre 1963 au nam de^ MINISTERjDL INDUSTBIEX FETSOLULUX SI CHXHlEI, de rScu- 
p^rer des polymeres en solution dans des solvants organiques en introduisant 
ces solutions dans de l*eau cbaude con tenant un agent de stabilisation de fagon 
a former une dispersion puis un proc€dant d une distillation azeotropique a fin 
de rScupSrer les pasrticules de polymgre prScipit^ sous forme d'une suspension 
dans l*eau. 

La Bemanderesse a tentS d'appliquer ce mode operatoire ^ la recuperation 
des .dechets de polychlorure de vinyle en essayant de dissoudre ces dCchets dans 
un solvant organique. 

La Bemanderesse a constats alors que cette transposition ne conduit pas 
necessairement a la formation de fines particules de polym^re facilement recu- 
p^rables et pemettant un recydage sans problgme. 

Ainsi, en utilisant comme solvant le tStrahydrofuranne qui est rSputg gtre 
un excellent solvant du polychlorure de vinyle, la Bemanderesse a constat^ 
qu*on obtient toujours une precipitslion du polychlorure de vinyle sous forme 
de filaments qui ne peuvent Stre recycles. Be m&ne, elle a constat^ que lea 
alcools et d'autres solvants classiques du polychlorure de vinyle ne permettent 
nullement la r€cup€ration de ce matSriau sous une forme acceptable. 

Apres de nombreuses- tentative s dScevantes, la Bemanderesse est n^anmolns 
parvenue a maxtriser cette technique de recuperation et S l*appliquer correc- 
tement a la recuperation sous une forme acceptable du polychlorure de vinyle 
qui est une matiere thermoplastique de faible stabilite thermique. 

La presente invention conceme dSs lors un precede pour la recuperation 
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de dgchets de polychlor'ure de vinyle qui consiste d dissoudre les d^chets dans 
\m solvant organique,. & introduife la solution ainsi form&e dans de I'eau sous 
agitation et con tenant un agent tensioactif, & soumettre le melange ^ une 
agitation intense de fa^on a former \aie suspension de fines gouttelettes de 
solution dans l*eau et a soumettre cette suspension d une distillation azfeo- 
tropique en vue de prScipiter le polycblorure de vinyle sous forme de fines 
particules en suspension dans l*eau dans lequel le solvant mis en oeuvre est 
un solvant chlor6. 

La Demanderesse a en ef f et constat^ que cette classe de solvents est la • 
seule qui permette d*atteindre le rSsultat vis€. 

Far solvant chlor^, la Demanderesse entend designer tous les produits 
orgaxiiques contenant au moins un atome de chlore par molecule et qui sont 
liquides dans un domaine de temperature situ^ t I'intgrieur de la zone comprise 
entre 20 et 200**C a des pressions infSrieures a 5 kg/cm^. Des exemples de 
pareils solvants sont le chlorure de mSttiylSne, le chloroforme» le titrachlb- 
rure de carbone, le trichlorfithyline , le pexchlor&thylSne, les dichlorgtbanes 
et le l,l»l-tricblo.rethane. Parmi ces solvants la Demanderesse accorde sa 
preference au 1 , 2-dicbloretbane qui permet d*atteindre les meilleurs r€sultat8. 

Sous la denomination de dgcbets de polycblorure de vinyle, la Demanderesse 
entend designer non seulement les decbets conatitues de 1 'bomopolymSre du 
cblorure de vinyle mais encore les decbets constitues par des copolymeres du 
cblorure de vinyle contenant au moins 50 % molaires de ce compose. Ces decbets 
peuv«nt en outre contenir des sdditifs usuels tels que des stabilisants, des 
plastifiants, des colorants, etc. Lorsque ces decbets sont contamines par des 
decbets en d'autres materiaux, tels que du metal, du verre, du papier ou 
d*autres matiSres plastiques, il est souvent preferable au prealable dHsoler 
les decbets de polycblorure de vinyle par les rngtbodes convent ionnel les telles 
que la separation magnetique, 1 * 61utriation, la flottation, etc. 

La dissolution des decbets dans le solvant cblore pent etre effectuee 
dans une gamme de pression conprise entre 0,5 et 5 kg/cm . De preference elle 
est effectuee ^ pression atmospberique et h une temperature aus si voisine que 
possible de la temperature d'ebullitbn du solvant. Ainsi, lorsque le solvant 
est le 1 ,2T-dicbloretbane, on prefSre ef f ectuer la dissolution ^ une tenqperature 
comprise entre 70 et 83,5"C. 

Afin de facilitcr cette dissolution, il est preferable d'introduire les 
decbets progress ivement dans le solvant cbaud soumis I une agitation intense 
par exemple au moyen d*un agitateur 3. beiice. 

La quantite de decbets pouvant etre dissoute dans le solvant utilise 
depend evidemment du pouvoir dissolvent de ce solvant et dela temperature de 
dissolution. II convient, en oiitre, d'eviter la formation de solutions trop 
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visqueuses* Lorsque le solvant mis en oeuvxe' eat le 1 yZ-dichlorithaney la 
quantity de dSchets dlssoute par litre de solvant est de prSfSrence comprise 
entre 25 et 100 g. 

La solution est introduite dans de I'eau soumise a une agitation intense 
afin de former une fine suspension ou emulsion de gouttelettes de solvent dans 
l*eau. 

La quantitS de solution intxoduite dans l*eau est de prgf€rence telle 
que le rapport entre le volume d*eau et le volume de solution varie entre 
1/1 et 5/1. 

Ainsi qu*il a €te dit cette eau contient un agent tensioactif . Get agent 
est par exemple de I'alcool polyvinylique mais il est bien Evident que d'autres 
agents tensioactifs conventionnels peuvent Sgalement convenir. La Demanderesse 
prSffere que la quantity d' agent tensioactif contenu dans I'eau varie entre 0,1 
et 5 g/1, 

On^rocede alors S la distillation az^otropique qu'on pent effectuer sous 
des pressions comprises entre 0,5 et 5 kg/ cm , de pr6f€rence & la pressxon 
atmospliSrique. Lea vapeurs de solvant et d'eau dSgagSes sont condensees dans 
un refrigerant et rScuperSes. Le solvant ainsi distillS est sgpare de I'eau 
par dScantation en vue de sa rScupSration et de son recyclage^ 

Lors de cette distillation, on constate que le polychlorure de vinyle 
pr&cipite sous forme de fines particules qui restent en suspension dans le . • . 
milieu liquide. 

En fin de distillation azgotropique, c'est-^-dire lorsque la preaque 
totality du solvant est gliminie par distillation, la teinpCrature du milieu 
soumis I la distillation se stabilise 2l 100**C (gbullitxm de I'eau). 11 est 
souhaitable alors de poursuivre la distillation a cette temperature durant 
quelques minutes afin d'glijainer lea derniferes traces de solvant absorb€ , dans 
les particules de polymere pr€cipit€« 

AprSs avoir arrSti la distillation et 1' agitation, les particules de 
polym6re en suspension dans I'eau peuvent Stre rScupSrSes par tout moyen tel 
que la filtration, la centrifugation, etc. et le polymfere rScupfcg pent Stre 
soumis a des operations complSmentaires d'gpuration. 

Le procedS conforme a 1» invention est par ailleurs illustrS par 1' exemple 
de realisation pratique qui va suivre, Stant bien entendu que cet exemple ne 
limite en rien la portfie de 1' invention. 
Exemple 

On dissout 50 g de dgchets de polychlorure de vinyle provenant d'une 
installation de moulage de flacons par extrusion soufflSe dans 1 litre de 
1 ,2-dichlorethane se trouvant dans une cuve de dissolution gquipge d'une 
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colonne a reflux. La dissolution est effectuge d la pression atmospMrique, 
le solvant itant portg k 83,5^0 et gtant naintenu en agitation par un agitateur 
d h€lice* Apr^s un quart d*heure, on introduitydans une autre ciive agit6e, 
la solution formee dans deux litres d'eau contenant 1 g/1 d'alcool polyvinyli- 

5 que. On procede alors I. la distillation azfiotropique de ce milieu maintenu 
sous agitation intense jusqu*& Elimination pratiquement to tale du solvent, 'la 
£in de la distillation az^otropique £tant indiquSe par une augmentation de la 
temperature du milieu qui passe de 73,5'C (temperature d'Sbullition de I'ss^o* 
trope) a lOO'C (tempgrature d'gbullition de 1^'eau). On poursuit alors la 

10 distillation durant environ quinze minutes a£in d^gliminer lea demiSres* traces 
de solvant • 

Les particules de polychlorure de vinyl ie prgcipit^es et en suspension 
• dans l^eau sont alors rgcupgr^es par filtration. On constate que ces parti- 
cules ont une dimension de I'ordre de quelques microns et sont d*une excellente 
15 qualiti. 
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RBVEHDICATIOHS 

1 - ProcSdS pour la r€cupgration de dSchets de polychlorure de vinyle 
dans lequel on dissout ces dSchets dans un solvant organique, on iatroduit sous 
agitation intense la solution ainsi formSe dans de I'ean contenant un agent ^ 

5 tensioactif , de fason a former una suspension et on soumet cette suspension a 
une. distillation azgotropique an vue de prScipiter le polychlorure de vinyle 
sous forme de fines particnlea en suspension dans I'eau, caractgrisS en ce 
que le solvant mis en oeuvte est un solvant chlorg. 

2 - Procgdg suivant la revendication 1, caractgrisg en ce que le solvant 
10 est le 1 ,2-dichlor€tliane. 

3 - Brocgdg suivant la revendication 1, caractirisg en ce que I'agent 
tensioactif est de I'alcool polyvinylique. 

4 - Procgdg suivant la revendication 1, caractgrisg en ce que la quantitg 
de dgchets dissous par litre de solvant varie entre 25.et 100 g. 

5 - Procgdg suivant la revendication 1 , caractgrisg en ce que la quantitg 
de solution intrtoduite dans I'ean est telle que le rapport entre le volume 
d'eau et le volume de solution varie entre 1/1 et 5/1. 

6 - Procgdg suivant la revendication 1, caractgrisg «n ce que la quantitg 
d'agent tensioactif contenu dans I'eau varie entre 0,1 et 5 g/1. 
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